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(57) Abstract: The invention relates to a catalyst carrier body (1) comprising a surface (2) whereon a coating (3) which is connected 
to the surface is provided. The coaling (3) comprises cracks (4) having a length (5) whereby the total crack length is at least 500 m/m 2 
[meter per square meter]. The coaling (3) has an adhesive pull strength of at least 500 N/rn 2 [Newton per square meter]. Said type of 
catalyst carrier bodies can be used for Ihe catalytic reaction of reaction partners, for example, in the partial oxidation of propene and 
acroleine in order to form acroleine and/or acrylic acid. The invention also relates to a method for the production of a coating for 
a catalyst carrier body, a method for the production of an organic molecule comprising at least one double compound and oxygen, 
a melhod for the production of a water-absorbing polymer, a method for the production of a water-absorbing hygiene article and 
chemical products or the use of (mclh)acrylic acid in chemical products. 
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(57) ZusaiTiincnrassung: Die Erfindung bcuiffl einen Katalysator-TragerkSrper (1) aufweisend eine Oberflache (2), auf der eine 
mit der Oberflache verbundcne Beschichtung (3) vorgesehen ist, wobei die Beschicbtung (3) Risse (4) mit einer Lange (5) aufweist, 
wobei diese Langcn eine Gesamlrisslange von mindcslens 500 m/m 2 1 Meter pro Quadratmcter] zeigen und wobei die Beschichtung 
(3) eine Haftzugfestigkeil von mindestens 500 N/m 2 [Newton pro Quadralmeter] aufweist. Solche Katalysalor-Tragerkorperdicnen 
der katalytischen Umsetzung von Reaktionsparlnern, beispielsweise bei der Partialoxidalion von Propen und Acrolein zu Acrolein 
bzw. Acrylsaure. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung fur einen Katalysator-Trager- 
korper, ein Verfahren zur Herstellung eincs organischen mindestens eine Doppelbindung und Sauerstoff aufweisenden MolekUls, ein 
Verfahren zur Herstellung eines wasserabsorbierenden Polymers, ein Verfahren zur Herstellung eines wasserabsorbicrenden Hygie- 
neartikels sowie chemischen Produkle oder die Verwendung von (Meth) Acrylsaure in chemischen Produklen. 
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Beschichteter Katalysator-Tragerkorper 

5 . Die Erfindung betrifft einen Katalysator-Tragerkorper, der eine Oberflache auf- 
weist, auf welcher eine Beschichtung vorgesehen ist. Solche Katalysator- 
Tragerkorper dienen der katalytischen Umsetzung von Reaktionspartnern, bei- 
spielsweise bei der Partialoxidation von Propen und Acrolein zu Acrolein bzw. 
Acrylsaure. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer 

10 Beschichtung 'fur einen Katalysator-Tragerkorper, ein Verfahren zur Herstellung 
eines organischen mindestens eine Doppelbindung und Sauerstoff aufweisenden 
Molekiils, ein Verfahren zur Herstellung. eines wasserabsorbierenden Polymers, 
ein Verfahren zur Herstellung eines wasserabsorbierenden Hygieneartikels sowie 
chemischen Produkte oder die Verwendung von (Meth)Acrylsaure in chemischen 

15 Produkten. 

Reaktoren zur Durchfiihrung katalysierter endothenner oder exothermer Reaktio- 
nen sind im Stand der Technik in verschiedenen Ausfuhrungsforxnen bekannt. Bei 
katalysierten Prozessen im groBindustriellen MaBstab werden die Reaktionspart- 
ner im Regelfall an rieselfahigen Katalysatorpartikel (Schuttgut) vorbeigeffihrt, 
die in einem Reaktionsraum angeordnet sind. Die Reaktionspartner werden mit 
dem Katalysator in Kontakt gebracht, der eine Umwandlung begiinstigt. Aufgrund 
der Tatsache, dass derartige Reaktionen dennoch haufig nur in einem bestimmten 
(wenn auch gegebenenfalls niedrigeren) Temperaturbereich mit einer hohen Um- 
satzrate stattfinden, ist es von besonderer Bedeutungy genau diese Temperaturen 
iiber einen moglichst langen Zeitraum aufrecht zu erhalten. Dabei ist es insbeson- 
dere von Interesse, bei exotherm ablaufenden chemischen Reaktionen eine ausrei- 
chende Warmeabfuhr zu gewahrleisten, urn einen unkontrollierten Verlauf der 
chemischen Reaktionen zu vermeiden. Eine unzureichende Warmeabfulir bei exo- 
thermen Reaktionen, wie auch eine unzureichende Warmezufuhr bei endothermen 
Reaktionen, hat eine heterogene Temperaturverteilung innerhalb des Reaktors zur 
Folge. Da sehr haufig in katalytischen Prozessen unterschiedliche Reaktionen bei 
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verschiedenen Temperaturen ablaufen, kann sich eine derartige heterogene Tem- 
peraturverteilung in einen Verlust an Selektivitat und damit verbundenen Anfall 
unerwiinschter Nebenprodukte niederschlagen. Daher ist eine nach Moglichkeit 
gleichmaBige Temperaturverteilung, im Idealfall eine isofherme Reaktionsfiih- 
5 rung, erstrebenswert. Auf diese Weise konnen die Reaktionen exakt kontrolliert 
und die Bildung von Nebenprodukten unterdruckt werden. Schon eine Effizienz- 
steigerung der Reaktionsffihrung im Bereich von einigen Zehntel Prozent ist im 
Regelfall bei groBindustriellen Prozessen, fur welche die Reaktoren eingesetzt 
werden, mit erheblichen okonomischen Vorteilen verbunden. 

10 

Bei den oben beschriebenen Reaktoren werden deshalb bekanntermaBen auch 
gekiihlte Trennwande aus Metallplatten eingesetzt, wobei zur Kuhlung in den 
Trennwanden aus Metall Hohl- oder Zwischenraume in Form von Kanalen zur 
Aufbahme und zum Durchleiten eines Kuhlmediums angeordnet sind. Die Kataly- 

15 • satorpartikel werden zwischen zwei 'derartigen Trennwanden angeordnet Bei sol- 
chen Reaktoren hat sich herausgestellt, dass die lose im ReaktiOnsraum liegenden 
Katalysatorpartikel aufgrund des grofien Abstandes zur Kiihlflache bzw. der 
schlechten Warmeleitung dorthin nicht ausreichend gekuhlt werden konnen. Inso- 
fern stellte sich haufig ein Temperaturgefalle in dem Reaktionsraum ein, welches 

20 bereits in bestimmten Teilbereichen zu der ungewunscht heterogenen Tempera- 
turverteilung kam. 

Aus der DE 101 08 380 geht ein Reaktor zur Durchfuhrung katalysierter chemi- 
scher Reaktionen mit einem Warmetauscher hervor, der voneinander durch Ther- 

25 mobleche getrennte Reaktions- und Warmetransportraume aufweist. Der Kataly- 
sator ist dabei in Form einer diinnen Schicht auf zumindest einem Teil der Flache 
der Thermobleche aufgebracht, welche dem Reaktionsraum zugewandt ist. Der 
dort beschriebene Reaktor weist gegenuber den herkommlichen, mit einzelnen 
Katalysatorpartikeln ausgestatteten Reaktoren eine deutlich kleinere Oberflache 

30 zum Warmeaustausch auf, die beziiglich des vorbeistromenden Gasstroms mit den 
Reaktionspartnern eine katalytische Reaktion initiieren kann. AuBerdem weist der 
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in.dieser Druckschrift beschriebene Reaktor den Nachteil auf, dass der Katalysator 
auf der Innenseite der Thermobleche aufgebracht ist. Dieses ist insbesondere bei 
einem Einsatz der Katalysatoren zur Herstellung von Acrylsaure aus Propen 
nachteilig, da die bei dieser Reaktion zwangslaufig entstehenden Kohlenstoffab- 
5 lagerungen aus dem Inneren der Thermobleche nur schwer zu entfernen sind und 
diese Ablagerungen nach langeren Betriebszeiten die Stromungskanale im Inneren 
des Thermobleches verstopfen konnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die aus dem Stand der Technik be- 
kannten technischen Probleme zu beseitigen. 

Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Katalysator- 
Tragerkorper anzugeben, der dauerhaft eine Partialoxidation von Propen und Ac- 
rolein zu Acrolein bzw, Aaylsaure mit hoher Ausbeute gewahrleistet. 

AuBerdem soli nach einer weiteren Aufgabe ein Verfahren zur Herstellung derar- 
tiger Katalysator-Tragerkorper angegeben' werden, das besonders einfach und 
preisgunstig durchfiihrbar ist und zu vorteilhafte Katalysator-Tragerkorpern fuhrt, 
die einen Katalysator aufweisen, der trotz einer moglichst groBen Oberflache eine 
gute Haftung an dem Tragerkorper zeigt. 

Ferner liegt eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, einen Reaktor zur 
Verfugung zu stellen, der sich durch geringe Wartungsarbeiten und eine homoge- 
ne Temperaturverteilurig auszeichnet. 

Dariiber hinaus soli gemaB einer anderen Aufgabe ein intensiver Kontakt der 
Reaktionsedukte mit dem Katalysator gewahrleistet werden, um somit Kapazitat 
und/oder Selektivitat zu verbessern. 

Zudem liegt eine Aufgabe darin, ein wirtschaftliches mit hohem Umsatz und Se- 
lektivitat arbeitendes Verfahren zur Herstellung von organischen, mindestens eine 
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Doppelbindung aufweisenden Molekulen bereit zu stellen, aus denen sich wasser- 
absorbierende Polymere ohne iibermafligen Aufarbeitungsaufwand herstellen las- 
sen, die wiederum in Hygieneartikel eingearbeitet werden konnen. 

5 Weiterhin besteht eine Aufgabe.der vorliegenden Erfindung darin, einen Katalysa- 
tortragerkorper und ein Verfahren zur Verfiigung zu stellen, die eine Gasphasen- 
oxidation eines Olefins zu erlauben, die unter Bedingungen stattfindet, die mog- 
lichst nahe an dem bei der entsprechenden Gasphasenoxidation auftretenden so- 
genannten Explosionspunkt ablauft 

10 

Neben dem besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein leistungs- 
fahiges Katalysatorsystem zu Verfiigung zu stellen, das im Vergleich zu her- 
kommlichen mit Pulverkatalysator beschickten Rohrenreaktoren geringere mit 
dem Katalysatorwechsel verbundenen Stillstandzeiten des Reaktors aufweist 

15 

Diese Aufgaben werden gelost durch die jeweils kategoriebildenden Haupt- und 
Nebenanspriiche gelost. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den jeweils 
abhangigen Patentanspruchen beschrieben, die in beliebiger Kombination mitein- 
ander weitere vorteilhafte Ausgestaltungen zur Folge haben konnen. 

20 

Der erfindungsgemafie Katalysator-Tragerkorper weist eine Oberflache auf, auf 
der eine mit der Oberflache veibundene Beschichtung vorgesehen ist, wobei die 
Beschichtung Risse mit einer Lange aufweist, wobei diese Langen eine Gesamt- 
risslange von mindestens 500 m/m 2 [Meter pro Quadratmeter] zeigen und wobei 
25 die Beschichtung eine Haftzugfestigkeit von mindestens 500 N/m 2 [Newton pro 
Quadratmeter] aufweist. 

Der Katalysator-Tragerkorper ist gemafi einer anderen Ausgestaltung mit einem 
ersten thermischen Ausdehnungskoeffizienten ausgefiihrt und die Beschichtung 
30 hat einen zweiten thermischen Ausdehnungskoeffizient Die beiden thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten weisen zumindest bei einer Temperatur aus einem Be- 
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reich von 20° C bis 650° C eine Abweichung von zumindest 10 % auf. Insbeson- 
dere liegt die Abweichung im Bereich von 15% bis 95%, bevorzugt von 15% bis 
50%, auch bevorzugt von 15 % bis 35 % und besonders bevomigt im Bereich von 
15% bis 25%. 

5 

Dabei sei darauf hingewiesen, dass grundsatzlich unerheblich ist, welche der bei- 
den Komponenten (Katalysator-Tragerkorper, Beschichtung) den niedrigeren 
Ausdehnungskoeffizienten aufweist, bevorzugt' ist jedoeh, dass die Beschichtung 
den kleineren thermischen Ausdehnungskoeffizienten zeigt. 

10 

Zunachst sei hierzu angemerkt, dass die Oberflache des Katalysator-Tragerkoipers 
nicht vollstandig mit der Beschichtung versehen sein muss, es ist jedoch vorteil- 
haft, dass zumindest ein Teil der den Reaktionsraum begrenzenden bzw. der auJJe- 
ren (mit der Umgebung in Kontakt stehenden) Oberflache mit einer solchen Be- 
15 schichtung versehen ist. Zwar ist grundsatzlich moglich, dass nur Flecken, Strei- 
fen oder ahnliche Teilbereiche (beispielsweise mindestens 50%>, oder mindestens 
70%) beschichtet sind. Bevorzugt ist jedoch die Ausgestaltung mit einer komplett 
beschichteten, auGeren, Oberflache. 

Beziiglich der thermischen Ausdehnungskoeffizienten wird hervorgehoben, dass 
hiermit insbesondere der Langenausdehnungskoeffizienten. gemeint sind. Der 
Langenausdehnungskoeffizient a ist der Quotient aus relativer Langenande- 
rung Al/l\ und der Temperaturanderung AT; wobei Al die Langenanderung hin- 
sichtlich der Anfangslange des Korpers vor der Temperaturanderung (li) und der 
Endlange des Korpers nach der Temperaturanderung (1 2 ), und AT. die Temperatur- 
anderung (Differenz aus Temperatur bei Abmessung der Endlange des Korpers 
und Anfangslange des Korpers vor der Temperaturanderung). FormelmaBig stellt 
sich dieser Zusammenhang wie folgt dar: ' 
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Um ggt vorliegende Werkstoffinhomogenitaten etc. zuberiicksichtigen, wird 
vorliegend davon ausgegangen, dass es sich bei den hier angegebenen thermi- 
schen Ausdehnungskoeffizienten jeweils inn einen Mittelwertbeziiglich des Kata- 

5 lysator-Tragerkorpers bzw. der. Beschichtung handelt Um dieses in starkerem 
Mafie zu beriicksichtigen ist es aber auch moglich, dass der thermische Ausdeh- 
nungskoeffizient nicht nur auf eine Langenanderung sondern ggf. auf eine Fla- 
chenanderung (zweidimensionale Betrachtung der Oberflache) oder unter Um- 
standen sogar eine Volumenanderung zu beziehen. Gerade hinsicMich eines aus 

10 mehreren Komponenten aufgebauten Katalysator-Tragerkorpers ist auch noch 
darauf hinzuweisen, dass sich dessen Ausdehnungskoeffizient insbesondere auf 
die Komponenten bzw. Bauteile bezieht, welche die Oberflache bilden, auf der die 
Beschichtung vorgesehen ist. 

15 Es wird angegeben, dass die beiden thermischen Ausdehnungskoeffizienten zu- 
mindest bei einer Temperatur aus einem Bereich von 20° C bis 650° C die vorge- 
gebene Abweichung aufweisen. Vorzugsweise liegt eine solche Abweichung uber 
den gesamten Temperaturbereich vor, zumindest sollte in einem Temperaturbe- 
reich von 200 bis 500° C die' Abweichung vorliegen. Der Ausdehnungskoeffizient 

20 wird dadurch bestimmt, dass bei einer entsprechenden Temperatur auf einem 
Heiztisch unter einem Mikroskop anhand von an den Ecken und Kanten. des Pro- 
penkorpers moglichst weit von einander entfernten Punkten der Abstand dieser 
Punkte zu einander gemessen wird. Um statistische* Schwankungen so gering wie 
moglich zu lialten haben sich 10 und mehr Messimgen bewahrt. 

25 

Dabei ist es wunschenswert, dass der Betrag der Abweichung im wesentlichen 
iiber den gesamten Temperaturbereich konstant ist (beispielsweise in einem Tole- 
ranzbereich von 5 %, insbesondere 2 %), dieses ist jedoch nicht zwingend erfor- 
derlich. 
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Die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten haben bei der Er- 
warmung des Katalysator-Tragerkorpers zur Folge, dass Spannungen in der Be- 
schichtung bzw. in der Grenzschicht zwischen dem Katalysator-Tragerkorper und 
der Beschichtung entstehen. Vorzugsweise hat dabei der Katalysator-Tragerkorper 

5 den hoheren thermischen Ausdehnungskoeffizienten, d. h. er hat bei einer Tempe- 
raturerhohung ein groBeres Bestreben, sich auszudehnen. Dieses gegemiber der 
Beschichtung gesteigerte Bestreben fuhrt dazu, dass Zugspannungen in die Be- 
schichtung eingeleitet werden. Ini folgenden ist davon auszugehen, dass die Ad- 
hasionskrafte, also die Haftung der Beschichtung auf der Oberflache des Katalysa- 

10 tor-Tragerkorpers, ausreichend groJJ sind, um ein Abplatzen der Beschichtung von 
dem Katalysator-Tragerkorper unter den Umgebungsbedingungen beim spateren 
Einsatz dauerhaft zu verhindern. In diesem Fall erfolgt die Einleitung der Zug- 
spannung in innere Bereiche der Beschichtung. Fur den Fall, dass die Beschich- 
tung beispielsweise eine geschlossene Oberflache darstellt, wie sie bereits auch 

15 mit Bezug auf den Stand der Technik beschrieben wurde, so fuhrt nun diese Zug- 
spannung dazu, dass die innerhalb der Beschichtung herrschenden Kohasionskraf- 
te uberwunden werden. Das hat zur Folge, dass Risse, Poren oder ahnliche Struk- 
turen im Inneren bzw. bis an die auBere Grenzschicht der Beschichtung entstehen. 
Das fuhrt letztlich ggf. dazu, dass sich eine Vielzahl von Rissen durch die Be- 

20 schichtung hindurch fortpflanzen, wobei so die aufiere Kontaktflache der Be- 
schichtung mit beispielsweise vorbeistromenden Reaktionsmedien vergrofiert 
wird. Dariiber hinaus sind eine Art „Dehnungsfugen" gebildet, die wiederum das 
unterschiedliche thermische Aiisdehnungsverhalten kompensieren, indem sie sich 
aufweiten. 

25 

Diese Effekte fiihren dazu, dass solche Katalysator-Tragerkorper besonders effi- 
zient hinsichtlich 'der Umsetzung der Reaktionsmedien sind. Die geschaffenen 
Risse tragen einerseits zu einer zerklufteten, vergroBerten Kontaktflache bei, ge- 
wahrleisten gleichzeitig aber auch eine lange Lebensdauer des Katalysator- 
30 Tragerkorpers unter thermischer Wechselbeanspruchung. Das hat zur Folge, dass 
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- relativ geringe Wartungsarbeiten durchgefiihrt werdea miissen, und die Produkti- 
on fur einen langen Zeitraum kontimiierlich ablaufen kann. 

Gemafi einer vorteilhaften Weiterbildung des Katalysator-Tragerkorpers wird 
5 vorgeschlagen, dass die Beschichtung Risse mit einer Lange aufweist, wobei eine 
Gesamtrisslange von mindestens 500 m/m 2 [Meter pro Quadratmeter] vorliegt. 
Insbesondere betragt die Gesamtrisslange mindestens 1.000 m/m 2 , vorzugsweise 
mindestens 2.000 m/m 2 und bevorzugt mindestens 4.000 m/m 2 . In einer Ausges- 
taltung der Erfindung ist eine maximale Gesamtrisslange von bis zu 10 6 m/m 2 und 
10 vorzugsweise bis zu 1 0 s m/m 2 bevorzugt. 

Unter „Risse" sind insbesondere solche Erscheinungen in der Bescbichtung zu 
subsumieren, die jeweils eine Lange von mindestens 200 u, insbesondere mindes- 
• tens 500 u aufweisen. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sich dabei urn eine 

15 Materialanfweitung handelt; die eine bevorzugte Ausdehnungsrichtung hat, also 
nicht in alle Ricbtungen die gleiche Ausdehnung aufweist. Ublicherweise weisen 
derartige Risse eine Breite auf, die ein hochstens 1/10 der Risslange betragt. Die 
Tiefe eines Risses, also die Ausdehnung in Richtung der Dicke der Bescbichtung, 
hangt im wesentlichen von der Dicke der Beschichtung selbst ab. ffier ist wohl 

20 ' davon auszugehen, dass von einem Riss gesprochen wird, wenn dessen Tiefe 
mindestens 80 % der Schichtdicke ausmacht, insbesondere mindestens 90 %. 
Dui-ch Anschleifen der Katalysatorschichten werden tieferliegende Schichten frei- 
gelegt und es kann iterativ die Risstiefe nachvollzogen werden. 

25 Ublicherweise Hegt bei einer solchen Beschichtung nicht ein durchgehender Riss 
vor, vielmehr treten Risse auf, die beliebig verteilt und mit jeweils unterschiedli- 
chen Langen versehen sind. Die hier genannte,,Gesamtrisslange", also die Sum- 
me aller (Einzel-)Langen der Risse, bezieht sich dabei auf eine Einheitsflache von 
1 m x 1 m. Zur Bestimmung der Gesamtrisslange wird vorgeschlagen, dass die 

30 Beschichtung in einer Arbeitsflache (beliebiger Abmessungen) beispielsweise 
unter einem Mikroskop betrachtet wird. Abbildungen von solchen Arbeitsflachen 
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konnen beispielsweise unter Einsatz bildverarbeitender. Software vermessen und 
ausgelesen werden. Automatisch oder per Hand lassen sich so die einzelnen Lan- 
gen der Risse bestimmen und aufaddieren, so dass eine absolute Gesamtrisslange 
gebildet ist Diese absolute Gesamtrisslange wird nun zur Bestimmung der hier 
5 genannten, relativen, Gesamtrisslange hinsichtlich einer Einheitsflache von 
1 m x 1 m in Bezug gesetzt. Dabei ist klar, dass es sich hierbei wiederum urn ei- 
nen statistischen Mittelwert handelt, so dass hinsichtlich einer Beschichtung ggf. 
mehrere kleine Arbeitsflachen veraiessen und ausgelesen werden, um letztendlich 
eine exaktere (absolute bzw. relative) Gesamtrisslange zu erhalten. Die hier ange- 

10 gebene Gesamtrisslange pro Einheitsflache ergibt eine Art spezifische Risshaufig- 
keit. Diese charakterisiert, wie stark die Oberflache der Beschichtung wahrend des 
Einsatzes vergroBert wird, bzw.. bis zu welchem Grad thermische Spannungen' 
durch die Risse kompensiert werden konnen. Letzteres ist gerade im HinbUck auf 
Beschichtungen vorteilhaft, die nicht wahrend des Einsatzes aufgrund der unter- 

15 schiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten weitere Risse bilden sollen, 
sondern bei .denen die Risse nur bei der Herstellung erzeugt werden sollen - wah- 
rend des nonnalen -Betriebes ist demnach eine Uberschreitung der in der Be- 
schichtung herrschenden Kohasionskrafte nicht mehr gegeben. 

20 Gemafl einer weiteren Ausgestaltung des Katalysator-Tragerkorpers hat die Be- 
schichtung eine Schichtdicke, die mindestens 0,02 mm [Millimeter] betragt. Die 
. Schichtdicke liegt bevorzugt in einem Bereich von 0,1 mm bis 3 mm, insbesonde- 
re in einem Bereich von 0,5 mm bis 2 mm und dariiber hinaus bevorzugt in einem 
Bereich von 0,7 mm bis 1,2 mm. Die hier genannten Schichtdicken sind gerade 

25 auch im Hinblick auf die eingesetzten Materialien des Katalysator-Tragerkorpers 
relativ dick. Sie sind abet beispielsweise erforderlich fur die Bereitstellung einer 
ausreichenden katalytischen Oberflache im Falle der Partialoxidation von Propen 
und Acrolein zu Acrylsaure. 

30 Insoweit ergibt sich jetzt auch eine iiberraschende Zusammenwirkung der vorste- 
hend angegebenen (relativen) Gesamtrisslange pro Einheitsquersclmittsflache mit 
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diesen besonders grofien Schichtdicken. Hier tritt die Funktion der Kompensation 
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens in verstarktem MaBe her- 
vor. Demnach sollte gerade bei grofien Schichtdicken eine grofie Gesamtrisslange 
vorliegen. Klarstellend sei hier noch erganzt, dass die Schichtdicke wiederum 
einen Wert betrifft, der iiber die gesamte Beschichtung gemittelt ist. Sie bezieht 
sich dabei auf den Abstand von der Oberflache des Katalysator-Tragerkorpers bis 
hin zur gegemiberliegenden Grenzschicht der Beschichtung. 

Weiter wird vorgeschlagen, dass die Beschichtung eine Haftzugfestigkeit von 
mindestens 500 N/m 2 [Newton pro Quadratmetef] und vorzugsweise mindestens 
10:000 N/m 2 aufweist. Insbesondere liegt die Haftzugfestigkeit in einem Bereich 
von 500 N/m 2 bis 100.000 N/m 2 , bevorzugt in einem Bereich von 1.000 N/m 2 bis • 
25.000 N/m 2 . hn Allgemeinen wird die Haftzugfestigkeit durch die Stability des 
Katalysators als solchen nach oben hin begrenzt. 

' Die Haftzugfestigkeit dient dabei als MaB fur die Adhasionskrafte, also die Ober- 
flachenhaftung der Beschichtung auf dem Katalysator-Tragerkorper. Diese Haft- 
zugfestigkeit ist vorzugsweise grofier als die im Inneren der Beschichtung herr- 
schenden Kohasionskrafte. 


20 


Zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit ist beispielsweise folgendes Verfahren 
geeignet: Auf eine auf einem Katalysator-Tragerkorper aufgebrachte Beschich- 
tung wird ein Stempel vorgegebener Abmessungen aufgesetzt und mit dieser ver- 
bunden. Die Verbindung kann dabei durch mechanisches Verankern, Kleben, oder 
25 in einer ahnlichen Weise erfolgen. Nun wird der Stempel mit einer Abzugsvor- 
richtung in Verbindung gebracht, die erkennen lasst, welche Zugkraft auf die Be- 
schichtung einwirkt. Die Zugkraft wird nun schrittweise oder kontinuierlich er- 
hoht, bis wesentliche Teile der Beschichtung von der Oberflache des Katalysator- 
Tragerkorpers losgerissen werden. Der so ermittelte Wert stellt eine Haftzugfes- 
30 tigkeit im hier vorliegenden Sinne dar. 
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Die Haftzugfestigkeit kann wie folgt bestimmt werden: Auf der Katalysator- 
schicht wird ein quaderformiger Stempel mit einer Grundflache von A von 1 cm 2 
liber ein doppelseitiges Klebeelement gleicher Flache A fixiert Uber eine Feder- 
waage.wird die Kraftaufnahme bei Zugsenkrecht zur Schicht verfolgt. Aus der 
5 maximal angelegten Kraft F unmittelbar vor Ablosung der Katalysatorschicht von 
der Tragerplatte abziiglich der durch den Stempel ausgeubten Gewichtskraft G' 
ergibt sich die Haftzugfestigkeit mit HZF = (F-G)/A. Sollte das Klebeelement auf 
der Katalysatorschicht eine geringere Haftzugfestigkeit aufweisen, als die Schicht 
auf der Tragerplatte, so kann nur ein unterer Grenzwert angegeben werden. All- 
10 . gemein ist aber die Haftzugfestigkeit der Katalysatorschicht in einem solchen Fall 
ausreichend. 

GemaB noch einer Weiterbildung des Katalysator-Tragerkorpers ist die Beschich- 
tung eine katalytisch aktive Beschichtung zur. Partialoxidation von Propen zu Ac- 

15 rolein und weiter zu Acrylsaure. Bevorzugt handelt es sich dabei urn Metalle oder 
Salze von Metallen, hierbei insbesondere um Metalloxide. Bevorzugte Metalle 
sind Ubergangsmetalle und Lantanoide. Bevorzugt sind die Metalle der 5. und 6. 
Nebengruppe, wobei Mo, V, Nb und W besonders bevorzugt und Mo, W und V 
dariiber hinaus bevorzugt sind. In ein anderen Ausfuhrung eines geeigneten Kata- 

20 lysators,-beinhaltet dieser neben eihem oder mehreren der vorstehenden Metall 
zusatzlich Ni. Im Zusammenhang mit geeigneten Katalysatoren und iiblichen Re- 
aktoren, Reaktionsbedingungen und Aufreinigungsmethoden bei der Herstellung 
von Acrolein und Acrylsaure wird auf „Stets Geforscht", Band 2, Chemiefor- 
schung im Degussa-Forschungszentrum Wolfgang 1988, S. 108 - 126, Kapitel 

25 „Acrolein und Derivate" Dietrich Arntz \ind Ewald Noll verwiesen, wobei auf 
diesen Inahalt als Teil dieser Offenbarung bezug genommen wird. Die Metalle 
konnen gleichfalls als Oxid, in Reinform oder als Mischungen, Legierungen oder 
intermetallische Phasen vorliegen, 

30 Weiter wird vorgeschlagen, dass die Beschichtung neben dem Katalysator min- 
destens einen inerten und damit nicht katal)4;isch wirkenden Bestandteil umfasst. 
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Dieser liegt bevorzugt in rontgenamorpher Form vor, wobei Oxide des Alumini- 
ums und des Siliziums besonders bevorzugt sind. 

Femer ist es erfindungsgemaB bevorzugt, dass bei der Beschichtung die organi- 
5 scbe Hilfsmittel eingesetzt werden, die vorzugsweise .wasserloslich sind. Diese 
werden insbesondere vor dem Trocknen in die Beschichtung eingearbeitet. Dieses 
kann dadurch erfolgen, dass diese Hilfsmittel vor dem Beschichten der Oberflache 
mit den anderen Bestandteilen in Kontakt gebracht werden. So kann beispielswei- 
se eine Aufschlammung mit den anderen Bestandteilen der Beschichtung als Be- 
10 schichtungssuspension mit diesen ffilfsmitteln durch mischen und homogenisie- 
ren erfolgen. Als organische Hilfsmittel sind polymer Substanzen bevorzugt. 
Hierbei haben sich Molekulargewichte (M„) von mehr als 5.000 g/Mol, vorzugs- 
weise mehr als 20.000 g/Mol und besonders bevorzugt mehr als 100.000 g/Mol 
bewahrt. Als Polymere sind wiederum Polyzucker oder deren Derivate bevorzugt. 
15 Unter den Polyzuckern sind die verzeigten Polyzucker, insbesondere Cellulose 
und deren Derivate, bevorzugt Als Derivate kommen insbesondere die Sauer- 
• stoffderivate wie Ether in betracht Hierunter sind Celluloseether wie Tylose® 
besonders bevorzugt. 

20 Gemafi einer weiteren Ausgestaltung des Katalysator-Tragerkorpers umfasst die 
Beschichtung wenigstens einen Silizium und Sauerstoff beinhaltenden Bestand- 
teil. Der Silizium und Sauerstoff beinhaltende Bestandteil ist vorzugsweise ein 
Aerosil. 

25 Im Hinblick auf den Katalysator-Tragerkorper wird aulierdem vorgeschlagen, dass 
dieser mit metallischem Material aufgebaut ist. Vorzugsweise weist dieses metal- 
lische Material wenigstens eines der folgenden Elemente auf: Aluminium, Eisen, 
Nickel. Grundsatzlich ist zunachst festzuhalten, dass das metallische Material be- 
sonders gute Eigenschaften hinsichtlich der Warmeleitung aufweist, also ein 

30 schneller Warmeabtransport bzw. eine schnelle Warmezufuhr hin zum Katalysator 
bzw. der katalytisch aktiven Beschichtung moglich ist. AuBerdem hat das metalli- 
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sche Material den Vorteil, dass es. eine hohe Gestaltungsfreiheit aufweist. Das 
bedeutet,. dass anwendungsspezifische Parameter (z.B. die jeweils vorliegenden 
Platzverhaltnisse) leicht bei der Herstellung des Katalysator-Tragerkorpers be- 
rucksichtigt werden konnenbzw. auch in gewissem Mafte eine Anpassung beim 

5 Einbauen in einen Reaktor moglich ist Aufgrund der im Reaktionsraum herr- 
schenden Bedingungen ist es vorteilhaft, dass der Katalysator-Tragerkorper hoch- 
temperaturfest und korrosionsbestandig ist. Hierzu wird vorteilhafterweise vorge- 
schlagen, dass das metallische Material einen ausreichenden Anteil an Alumini- 
um; Eisen und/oder Nickel aufweist So sind folgende Stahle besonders bevor- 

10 zugt: Stahl 1.4571 (V2A) mit einem a (20 bis 400°C) von 18,5*10~ 6 /K; 1.4401 
mit einem a (20 bis 400°C) von 18,5*10^; 1.4903 mit einem a (20 bis 400°C) 
von UnO^/K; 1.4713 mit einem a (20 bis 400°C) von 12*1 O^/K; Ni- 
Legierungen 2.4617 mit einem a (20 bis 400°C) von 1 1,4*10^; 2.4816 (Iconel® 
600) mit einem a (20 bis 400°C) von KSnO^/K; sowie Ti-Legierungen 3.7025 

15 und 3.7035 mit einem a (20 bis 400°C) von 9,3*10**/K. 

Insbesondere in diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, dass der Katalysator- 
Tragerkorper eine mehrwandige Blechkonstruktion mit inindestens einem fur eine 
Substanz durchstrombaren Kanal umfasst Eine solche mehrwandige Blechkon- 

20 struktion stellt mit anderen Worten nicht nur eine einfache Warmeaustauschwand 
dar, vielmehr ist sie geeignet, beispielsweise das Kuhlmittel in ihrem Inneren hin- 
durchzufuhren. Das bedeutet, dass vorzugsweise die gesamte Oberflache, welche 
die Blechkonstruktion nach auBen hin zur Umgebung begrenzt, zur Beschichtung 
und somit auch zur Begiinstigung der dort stattfindenden chemischen Realctionen 

25 eingesetzt werden kann. 

Unter „mehrwandig" ist beispielsweise eine Verbindung von zwei parallelen Ble- 
chen zu verstehen, die im Inneren einzelne Stege, Hiilsen, Leitflachen, Rohre etc. 
aufweisen, die einerseits die beiden Bleche beabstanden, andererseits aber auch 
30 den Innenraum in Stromungskanale bzw. Stromungsraume unterteilen. Ublicher- 
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weise sind derartige Blechkonstruktionen mit einem Zulauf und einem Ablauf 
ausgestattet, so dass ein Kfihlmittel bzw. ein Heizmittel mndurchstromen kann. 
Das Kfihlmittel bzw. Heizmittel, welches bier allgemein als Substanz bezeichnet 
wird, ist in der Regel gasfdrmig oder flussig. Es ist aber auch moglich, dass eine 
solche Substanz Gas- und Flfissigkeitsanteile aufweist, auch konnen die gasfdrmi- 
gen und/oder fliissigen Substanzen Feststoffe mit sich ffihren. 

Der Kanal selbst ist bevorzugt frei durchstrombar, d. h., dass keine zusatzlichen 
Materialien darin integriert sind. Da moglichst fiber den gesamten Querschnitt der 
Blechkonstruktion der gleiche Stromungswiderstand herrschen sollte, urn einen 
gleichmaBigen Abtransport bzw. eine gleichmaBige Zufuhr von Warme fiber die 
Oberflache der Blechkonstruktion zu ermoglichen, ist das Applizieren von sol- 
chen zusatzlichen Materialien bzw. Bauteilen im Inneren des Kanals in der Regel 
nachteilig. 

GemaB einer bevorzugten Ausgestaltung des Katalysator-Tragerkorpers umfasst 
dieser eine Mehrzahl von Platten, die fur ein Fluid durchstrombare Ofmung bil- 
den. Mit dem Begriff „6fmungen" sind insbesondere Durchlasse gemeint, die in 
einem Querschnitt durch eine solche Plattenkonstruktion erkennbar sind. Wahrend 
vorstehend noch Kanale durch die Blechkonstruktion gebildet werden, in denen 
ein Teil-Substanzstrom unabhangig von einem weiteren Teil-Substanzstrom durch 
die Blechkonstruktion hindurch gefuhrt wird, muss das bei der bier vorgeschlage- 
nen Variante umfassend eine Mehrzahl von Platten mit durchstrombaren Ofmun- 
gen nicht zwingend der Fall sein. Vielmehr konnen eine Vielzahl, vorzugsweise 
miteinander kommunizierender (d.h. miteinander im Stromungsaustausch befind- 
licher), Hohlraume zwischen den Platten vorgesehen sein. 

Die Platten bilden dabei im wesentlichen flachige Bleche, die ggf. mit einer Struk- 
tur versehen ist. Diese Struktur hat bevorzugt eine Strukturhohe, die klein gegen- 
uber der Lange bzw. Breite des Blechs ist, insbesondere kleiner als 10 %. Solche 
Strukturen der Platten haben eine VergroCerung der Oberflache des Katalysator- 
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. Tragerkorpers zur Folge, so dass gleichzeitig mehr Beschichtungsmaterial appli- 
ziert werden kann. Als . Strakturen. haben sich beispielsweise Rippen, Wellen, 
Noppen od. dgl. bewahrt 

5 Bevdrzugt ist ein solcher Katalysator-Tragerkorper als sogenanntes „Thermo- 
blech" ausgefiihrt. Bei einem „Thermoblech" handelt es sich urn Metallplatten, 
die an vorgegebenen Punkten bzw. an vorgegebenen Linien unter Bildung von 
Verbindungsbereichen zusammengeschweiBt oder in einer anderen Weise fiige- 
technisch miteinander verbunden sind, wobei zwischen diesen Verbindungsberei- 

10 chen Stromungskanale gebildet sind. Dies erfolgt in der Regel dadurch, dass nach 
dem Aushilden der fugetechnischen Verbindnngen der Rauiri zwischen den Me- 
tallplatten mit einem Druck beaufschlagt wird,. welcher eine plastische Verfor- 
mung der nicht miteinander verbuhdenen Bereiche der Metallbleche zur Folge hat. 
Dadurch werden kissenahnliche Answolbungen geformt, die iiblicherweise ellipti- 

15 sche Stromungsof&ungsquerschnitte hervorbringen. Solche „Thermobleche" sind 
vorzugsweise selbsttragend und ennoglichen die Verwirklichung eines kompakten 
Warmetauschers mit groBer Heizflache. 

Im Falle eines Einsatzes von „Thermoblechen" als Katalysator-Tragerkorper ist 
20 dabei in einer Ausfuhrungsform des . erfindungsgemaBen Katalysator- 
Tragerkorpers, bei der die Beschichtung. Risse mit einer Gesamtrisslange von 
mindestens 500 m/m 2 aufweist, die Beschichtung nicht auf der Innenseite der kis- 
senahnlichen Auswolbungen, sondern auf der Aussenseite dieser Auswolbungen 
(Variante A) aufgebracht Dabei wird unter der „Aussenseite" eines Thermoble- 
25 ches diejenige Seite des Thermobleches verstanden, die in der Figur 1 mit dem 
Bezugszeichen 2 versehen ist In der Variante A stromt das Kuhlmittel durch die 
Stromungskanale, welche im Inneren des „Thermobleches cc durch das Zusammen- 
schweiBen der Metallplatten an vorgegebenen Punkten bzw. an vorgegebenen 
Linien gebildet werden. In einer anderen Ansfuhrungsform des erfindungsgema- 
30 JJen Katalysator-Tragerkorpers ist im Falle eines Einsatzes von „Thermoblechen" 
die Beschichtung auf der Oberflache der vorstehend genannten Stromungskanale 
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aufgebracht, so dass in diesem Fall das Kuhlmittel durch die Zwischenraume 
zweier benachbarter ,,Thermobleche" und somit entlang der auBeren Oberflache 
der kissenahnlichen Auswolbungen der ,,Thermobleehe" stromt (V ariante B). 

ErfindungsgemaB besonders bevorzugt im Falle eines Einsatzes von „Thermoble- 
chen" als Katalysator-Tragerkorper ist die Variante A. 

GemaB einer Weiterbildung des Katalysator-Tragerkorpers ist dieser mit kerami- 
schem Material aufgebaut. Hierzu wird bevorzugt keramisches Material einge- 
setzt, welches wenigstens eines der folgenden Elemente umfasst: Codierit, Silizi- 
umcarbid, Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Titanoxid. Einen Katalysator- 
Tragerkorper aus keramiscbem Material kann beispielsweise dann eine Alternati- 
ve darstellen, wenn relativ kleine Katalysator-Tragerkorper benotigt werden, oder 
wenn die Katalysator-Tragerkorper einfacb in einem Extrudieryerfahren herstell- 
bar sind. AuBerdem bieten derartige keramische Katalysator-Tragerkorper die 
Moglicbkeit, die ihnen innewohnende Eigenschaft der Porositat auszunutzen und 
das Material des Katalysator-Tragerkorpers zur Erhohung der Haftfestigkeit be- 
zuglicb der Beschichtung oder der Effektivitat der katalytisch aktiven Beschich- 
tung zu nutzen. Grundsatzlich sind auch angepasste Katalysator-Tragerkorper 
moglich, die sowohl metallisches als auch keramisches Material umfassen. 

Einen weiteren Beitrag zur Losung der eingangs genannten Aufgaben liefert ein 
. Katalysator-Tragerkorper aufweisend eine Oberflache, auf der eine mit der Ober- 
flache verbundene Beschichtung vorgesehen ist, wobei es sich bei dem Katalysa- 
tor-Tragerkroper urn ein Thermoblech handelt und wobei die Beschichtung auf 
der Aussenseite des Thermobleches angebracht ist. Dabei wird unter der „Aussen- 
seite" eines Thermobleches wiederum diejenige Seite des Thermobleches verstan- 
den, die in der Figur 1 mit dem Bezugszeichen 2 versehen ist. Als Beschichtung 
sind dabei diejenigen Beschichtungen bevorzugt, die bereits vorstehend als bevor- 
zugte Beschichtungen genannt worden sind, wobei auch hier eine katalytisch akti- 
ve Beschichtung zur Partialoxidation von Propen und Acrolein besonders bevor- 
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zugt ist Auch die Schichtdicke der Beschichtung sowie deren Haftzugfestigkeit 
entsprechen vorzugsweise denjenigen Schichtdicken und Haftzugfestigkeiten, die 
bereist vorstehend im Zusammenhang mit der Beschichtung des Katalysator- 
Tragerkorpers genannt worden sind. 

5 

In einer besonderen Ausfuhrungsform des vorstehend beschriebenen Katalysator- 
Tragerkorpers, welcher ein auf der Aussenseitemit einer Beschichtung versehenes 
Thermoblech umfasst, weist die Beschichtung Risse mit einer Lange auf, wobei 
diese Lange eine Gesamtrisslange von hochstens 500 m/m 2 [Meter pro Quadrat- 
10 meter], besonders bevorzugt hochstens 250 m/m 2 , noch mehr bevorzugt hochs- 
tens 100 m/m 2, daruber hinaus bevorzugt hochstens 10 m/m 2 , weiterhin noch 
mehr bevorzugt hochstens 1 m/m 2 auf, wobei eine Beschichtung ohne Risse am 
meisten bevorzugt ist Die Bestimmung der Gesamtrisslange erfolgt dabei vor- 
zugsweise auf die Eingangs beschriebene Art und Weise. 

15 

GemaB einem weiteren Aspekt der Erfindung wird .ein Reaktor zur Herstellung 
von polymerisierbaren Monomeren mit wenigstens einem fur ein Fluid durch- 
strombaren Reaktionsraum vorgeschlagen, wobei der wenigstens eine Reaktions- 
raum zumindest einen Katalysator-Tragerkorper umfasst, wie er vorstehend be- 

20 schrieben wurde. Der Reaktionsraum kann dabei eine Kolonne, ein Behalter oder 
ein anderer, vorzugsweise abschlieBbarer Raum sein, der bevorzugt Drocken im 
Bereich von 1 bis 50 bar, vorzugsweise im Bereich von 2 bis 40 bar' und beson- 
ders bevorzugt 10. bis 35 bar standhalt. Vorzugsweise weisen derartige Reaktions- 
raume eine Mehrzahl von Katalysator-Tragerkorpern auf, die insbesondere paral- 

25 lei zueinander angeordnet sind und somit zwischen sich Teilvolumen begi-enzen, 
durch welche das Reaktionsgemisch durchgefiihrt wird. Ublicherweise weist ein 
Reaktionsraum zur Herstellung von polymerisierbaren Monomeren, wie bei- 
spielsweise Acrolein oder Acrylsaure, mindestens zwei Katalysator-Tragerkorper 
auf, die benachbart zueinander angeordnet sind. Bevorzugt weisen die einzelnen 

30 Katalysator-Tragerkorper einen Abstand zueinander auf, der im wesentlichen 
gleich ist. Damit ist gewahrleistet, dass iiber den gesamten Reaktionsraum eine 
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gleichmafiige Warmeabfuhr bzw. -zufuhr erfolgt und demnach auch eine homo- 
gene Temperatuiverteilung vorliegt. 

GemaB noch einem- weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zur Her- 
5 stellung einer Beschichtung auf einer Oberfiache eines Katdysator-Tragerkorpers 

vorgeschlagen, welches zumindest folgende Schritte vimfasst: 

Herstellen einer Fest-Flussig-Phase mit einem Katalysator, der geeignet zur 
Herstellung eines organisch mindestens eine Doppelbindung und Sauerstoff 

aufweisenden Molekflls ist, 
10 - AufrragenderFest-Hussig-PhaseaufeinenKatalysator-Tragerkorper, 

- • Ausbilden einer Beschichtung, die Risse mit einer Lange aufweist, wobei 
eine Gesamtrisslange von mindestens 500 m/m 2 [Meter pro Quadratmeter] 
vorliegt. 

15 Bevorzugt betragt die Gesamtrisslange pro Einheitsquerschnittsflache mindestens 

2 

1.000 m/m 2 , vorzugsweise 2.000 m/m 2 und insbesondere mindestens 4.000 m/m . 

GemaB noch einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zur Her- 
stellung einer Beschichtung auf einem Thermoblech als Katalysator-Tragerkorper 
20 vorgeschlagen, welches zumindest folgende Schritte umfasst: 

Herstellen einer Fest-Fliissig-Phase mit einem Katalysator, der geeignet zur 
Herstellung eines organischen mindestens eine Doppelbindung und Sauer- 
stoff aufweisenden Molekuls ist, 

Auftragen der Fest-Flxissig-Phase auf der Aussenseite des Thermobleches, 
25 - Ausbilden einer Beschichtung auf der Aussenseite des Thermobleches. 

In diesem Fall betragt die Gesamtrisslange in der Beschichtung pro Einheitsquer- 
schnittsflache vorzugsweise hochstens 500 m/m 2 , besonders bevorzugt hochstens 
250 m/m 2 , noch mehr bevorzugt hochstens 100 m/m 2 , dariiber hinaus bevorzugt 
30 hochstens 10 m/m 2 und am meisten bevorzugt hochstens 1 m/m 2 oder aber keine 
Risse. 
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Als Fest-Flussig-Phase ist eine Aufschlammung bevorzugt, die mindestens den 
Katalysator und ggf. noch mindestens eine der vorstehend beschriebenen Beimi- 
schungen beinhaltet. Hierbei ist es wiederum bevorzugt, dass einer oder mehrere 

5 Katalysator-Precurser aus denen das Katalysatorrohpulver gewonnen wird oder 
mindestens ein Katalysatorrohpulver oder mindestens ein Katalysator-Precursor 
und mindestens ein Katalysatorrohpulver als solches oder als Aufschlammung in 
einer Menge im Bereich von 10 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise von 30 bis 80 
Gew.-% und besonders bevorzugt von 40 bis 70 Gew.-%, jeweils bezogen auf die 

10 Fest-Fliissig-Phase, in dieser enthalten ist. Als Fliissige Phase kommen alle dem 
Fachmann als geeignet bekannten in Betracht. Besonders bevorzugt sind Wasser, 
Alkohole wie Ethanol,'Aceton oder Hexan oder Mischungen aus mindestens zwei 
davon, wobei Wasser oder Alkohole besonders bevorzugt sind und Wasser dar- 
uber hinaus bevorzugt ist 

15 

GemaB dem zweiten Verfahrensschritt erfolgt nun das Auftragen der Fest-Fliissig- 
Phase auf einen Katalysator-Tragerkorper. Das Auftragen umfasst insbesondere 
auch das Aufspriihen, das Aufdampfen, das Bestreichen, das Applizieren, das 
Kleben, das Sintern, oder ahnliche Fertigungsverfahren. Weiterhin kann der Kata- 

20 lysator durch Einsatz wenigstens eines der folgenden Verfahren aufgebracht wer- 
den: CVD, PVD, Sputtem, Reaktivsputtern, galvanische Methoden, oder ahnli- 
ches. Dabei ist es grundsatzlich auch moglich, dass mehrere der vorstehend ge- 
nannten Fertigungsverfahren in Kombination miteinander eingesetzt werden. 
Auch ist mdglich, dass die Fertigungsverfahren mehrfach wiederholt bzw. ab- 

25 wechselnd durchgefahrt werden. Unter Umstanden ist es auch sinnvoll, das Auf- 
tragen diskontinuierlich durchzufuhren, wobei zwischen den einzelnen Auftra- 
geprozessen Ruhezeiten eingehalten werden oder eine thermische Behandlung 
stattfinden kann. 

30 SchlieBlich wird eine Beschichtung generiert, die Risse mit der oben genannten 
Risshaufiglceit bzw. der genannten Gesamtrisslange hat. Fiir den Fall, dass nach 
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einmaliger Durchfiihrung des zweiten Verfahrensschrittes die Beschichtung noch 
nicht die erforderliche Gesamtrisslange aufweist, so wird vorgeschlagen, den 
zweiten Schritt solange zu wiederholen, bis die hier angegebene Gesamtrisslange 
erreicht wird. Vorzugsweise sind hierzu Kombinationen von thermischen Behand- 
5 lungen des Katalysator-Tragerkorpers oder mechanische Verformungen des Kata- 
lysator-Tragerkorpers mit der Beschichtung hilfreich, wie nachfolgend noch de- 
tailliert erlautert wird. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird der Katalysator- 
10 Tragerkorper vor dem Auftragen der Fest-Flussig-Phase haftverbessemd behan- 
delt. Wie bereits eingangs ausgefuhrt, ist es vorteilhaft, dass die Oberflachenhaf- 
tung zwischen dem Katalysator-Tragerkorper und der Beschichtung relativ hoch 
bzw. dauerfest ist. Deshalb ist es gleichfalls vorteilhaft, die Oberflache des Kata- 
lysator-Tragerkorpers vor dem Auftragen der Fest-Fliissig-Phase so zu behandeln, 
15 dass die Ausbildung von thennisch und dynamisch hochbelastbaren Verbindun- 
gen zwischen Katalysator-Tragerkoiper und Beschichtung begunstigt wird. 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere vorgeschlagen, dass als ,,haftverbes- 
semder" Schritt (insbesondere in Bezug auf Katalysator-Tragerkorper aus metalli- 
20 schem Material), wenigstens einer der folgenden Schritte durchgefuhrt wird: 

a) Abrasivstrahlen der Oberflache, 

b) Spanen der Oberflache, 

• c) Reinigen der Oberflache, 
25 d) thermische Behandlung der Oberflache. 

Unter „Abrasivstrahlen" wird vorliegend ein Strahlspanen zum Abtrennen von 
Spanen mit Hilfe von Strahlmitteln verstanden, die durch Energietrager im Druck- 
oder Schleuderverfahren auf die zu behandelnde Oberflache gestrahlt werden. 
30 Dabei wird das verwendete Strahlmittel (abrasiv wirkende Korner beispielsweise) 
beim Druckstrahlen durch fliissige oder gasformige Energietrager befordert und 
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• beschleunigt. Diese Verfahren werden insbesondere dazu eingesetzt, die Oberfla- 
che aufzurauen bzw...zu glatten, eine Veranderung der Festigkeit nahe der Ober- 
flache zu bewirken oder eine Verfoimung der Oberflache hervorzurufen. Es ist 
dabei auch moglich, dass durch das Abrasivstrahlen mehrere Funktionen gleich- 
5 zeitig erfiillt werden. Besonders bevorzugt sind in diesem Fall Abrasivstrahl- 
Verfahren, bei denen die Oberflache aufgeraut wird. Beispielhaft sei an dieser 
Stelle das Sandstrahlen genannt. 

Beim „Spanen" der Oberflache wird ebenfalls die Kontur der Oberflache des Ka- 
10. talysator-Tragerkorpers behandelt Wahrend beim Abrasivstrahlen das abrasive 
Medium bzw. das Strahlmittel durch flussige oder gasformige Energietrager „un- 
gebunden" mit der Oberflache in Kontakt gebracht wird 5 wird hinsichtlich des 
Verfahrens „Spanen" ein Mittel eingesetzt, welches gebundene Schneidkanten 
hat. Das trifft beispielsweise auf bestiirunte Schleifinittel zu', bei denen' das 
15 Schleifinittel bzw. das Schleifkom fest auf einer Bezugsflache verankert ist 
(Schlei§)apier, Schleifsteine, Fraser). Auch mit einem solchen Verfahren lassen 
sich einerseits Verunreinigungen auf der Oberflache des Katalysator- 
Tragerkoipers entfernen, die eine Anbindung von'Beschichtung und Katalysator- 
Tragerkorper behindern, zusatzlich lasst sich wiederum die Kontur, d. h. die Rau- 
20 higkeit, der Oberflache in gewiinschtem Umfang beeinflussen. AuBerdem ist es 
bevorzugt, dass die Beschichtung durch zwischen Oberflache und Beschichtung 
befindlichen haftvermittelnde Strukturen fester mit der Oberflache verbunden ist 
Derartige Strukturen sind stabchenformig ausgebildet und weisen vorzugsweise 
Widerharken auf, die in die Beschichtung eingreifen und mit der Oberflache ver- 
25 bunden sind. Derartige Strukturen konnen aus der Oberflache gearbeitet sein oder 
aus einem anderen, jedoch besser als die Beschichtung an der Oberflache haften- 
den Material als Zwischenschicht ausgebildet sein. Eine weitere Moglichkeit zur 
Verbessemng des Anhaflvermogens ist eine galvanische Behandlung der Oberfla- 
che, die in Abhangigkeit der angelegten Strome zu einer Aufrauung der Oberfla- 
30 che oder den vorstehend genannten stabchenformigen Strukturen fuhrt. 
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Mit „Reinigen" der Oberflache sind alle Verfahren gemeint, die beispielsweise 6l, 
Losungsmittel, Schmutz, Oxide oder ahnliche an der Oberflache haftende Verun- 
reinigungen entfemen konnen. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Verfahren 
Waschen oder Beizen genannt. 

5 

Dariiber hinaus ist es auch moglich, die Oberflache thermisch zu behandeln. Da- 
durch konnen Gefugeveranderungen im Material des Katalysator-Tragerkorpers 
bewirkt werden, die einen positiven Einfluss auf das Anbinden der Beschichtung 
haben. Gleichzeitig kann auf diese Weise eine storende Feuchtigkeit ferngehalten 
10 oder einKdzimer-Vorgangdurchgefuhrt werden. 

Grundsatzlich ist auch eine beliebige Kombination der einzelnen ,,haftverbessern- 
den" Verfahren moglich, wobei sich bereits zumindest die folgenden Kombinatio- 
nen als vorteilhaft herausgestellt haben (die Verfahren sind hier nur mit dem je- 
15 weiligen Buchstaben gekermzeichnet): a)+c); a)+c)+d); a)+d); b)+c); b)+c)+d); 
c)+d). 

GemaB einer Weiterbildung des Verfahrens wird vorgeschlagen, dass das Auftra- 
gen der Fest-Fliissig-Phase wenigstens gemaB einem der folgenden Schritte er- 

20 folgt: Aufspruheri, Verstreichen, GieBen, Eintauchen. Vorzugsweise wird zumin- 
dest einer der Schritte wenigstens einmal wiederholt. Beim )r Aufspruhen" erfolgt 
das Auftragen der Fest-Flussig-Phase mittels einer Duse, die bevorzugt fein- 
dispers eine gleichmaBige Verteilung der Fest-Flussig-Phase auf der Oberflache 
■ des Katalysator-Tragerkorpers bewirkt Beim „Verstreichen" besteht die Mog- 

25 lichkeit, dass die Fest-Flussig-Phase auf die Oberflache aufgegeben wird und an- 
schliefiend mit einem geeigneten Werkzeug verteilt wird, es ist jedoch auch mog- 
lich, dass die Fest-Flussig-Phase auf die Verteileinrichtung direkt aufgetragen 
wird und so mit der Oberflache des Katalysator-Tragerkorpers in Kontakt kommt. 
Beim „GieJ3en" wird die Fest-Flussig-Phase einfach auf die Oberflache aufgegos- 

30 sen, wobei ggf. durch eine geeignete Bewegung des Katalysator-Tragerkorpers 
anschlieltend eine gleichmaBige Verteilung der Fest-Flussig-Phase bewirkt wird. 
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SchlieBlich ist audi moglich, dass die Fest-Fliissig-Phase beispielsweise in einem 
Reservoir bereitgestellt wird, und. die Oberflache des Katalysator-Tragerkorpers 
dort hineingetaucht wird. Diesfe Eintauchen erfolgt vorzugsweise bei einem iiber 
50°C heiBen Katalysator-Tragerkorper, hierdurch bildet sich eine Kruste gleich- 
5 maBiger Starke. Eine weiter Methode zum Aufbringen der Katalysatorbeschich- 
' tung bietet der Siebdruck. Hierdurch kann mittels der Struktur des Siebes und der 
Maschen die Rissbildung in ihrer raumlichen Ausgestaltung vorbestimmt werden. 

Grundsatzlich ist es vorteilhaft, dass der Katalysator-Tragerkorper wahrend des 
10 Auftragens eine von einer Raumtemperatur abweichende Temperatur hat, insbe- 
sondere in einem Bereich von 40 p C bis 800° C, bevorzugt in einem Bereich von 
40° C bis -500° C und vorzugsweise in einem Bereich von 40° C bis 250° C. Wei- 
terhin ist vorteilhaft, dass der Katalysator-TrSgerkorper wahrend des Auftragens 
relativ zur Quelle der Fest-Fliissig-Phase bewegt wird, so dass eine gleichmaJJige 
15 Verteilung der Fest-Flussig-Phase auf der Oberflache stattfindet 

GemaB einer vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens wird der Katalysator- 
Tragerkorper nach dem Auftragen der Fest-Flussig-Phase getrocknet Dies findet 
insbesondere bei Temperaturen von 20° C bis 200° C statt, wobei sich dieser Tro- 

20 ckenvorgang bevorzugt uber einen Zeitraum von 0,5 Stunden bis 168 Stunden 
erstreckt. Ganz besonders bevorzugt findet das Trocknen des Katalysator- 
Tragerkorpers in einer oxidierenden oder einer inerten Atmosphare, ggf. im Va- 
kuum, statt Dadurch kann beispielsweise bewirkt werden, dass die Beschichtung 
jeweils etwas antrocknet, bevor der nachste Auftrage-Schritt beginnt. Dadurch 

25 lassen sich besonders grofle Schichtdicken realisieren. Diese weisen zudem eine 
relativ gleichmaBige Schichtdicke iiber die gesamte Oberflache auf 

GemaB einer Weiterbildung des Verfahrens erfolgt die Ausbildung der Beschich- 
tung durch Kalzinieren. Dabei erfolgt das Kalzinieren vorzugsweise bei Tempera- 
30 turen in einem Bereich von 200° C bis 1.000° C, vorzugsweise in einem Bereich 
von 210 bis 600 °C und besonders bevorzugt in einem Bereich von 350 bis 550 
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°C, fur einen Zeitraum von 0,5 Stunde bis 24 Stunden, vorzugsweise einem Zeit- 
raum von 1 bis 10 Stunden und besonders bevorzugt. einem Zeitraum von 1,1 . bis 
5 Stunden. Der Kalzinier-Vorgang findet ggf.. in einer oxidierenden oder einer 
inerten Atmospl TarestaTrUnrbeispielsweisfe die-g^ffs-chte-feamtrisslangerzu 

5 erreichen, ist es yorteilhaft, die Temperatur wahrend des Kalzinier-Vorgangs zu 
variieren, insbesondere mit einer relativ hohen Temperataranderungsgeschwin- 
digkeit. Diesen Abschnitten der TemperaturfUhrung mit hoher Anderungsge- 
schwindigkeit sind ggf. auch Auslagerungszeitraume, in denen die Temperatur 
gleichgehalten wird, nachgeschaltet. Bevorzugt erfolgt letztlich eine Abkuhlung 

10 mit relativ hoher Abkuhlgeschwindigkeit, urn auch bier die Rissbildung in der 
Beschichtungzubegunstigen. . 

Grundsatzlich ist es auch moglich, dass die Auftrage- bzw. Kalzinier-Vorgange 
mehrfach durchgefuhrt werden. Dabei kann es ggf. erforderlich sein, dass die auf- 
15 getragene Beschichtung bzw. die bereits thermisch behandelte aufgetragene Be- 
schichtung (erneut) ggf. mit wenigstens einem „haftverbessernden" Schritt behan- 
delt wird, wobei die Beschichtung vorzugsweise anschlieBend eine Oberflache mit 
einer mittleren Oberflachenrauhigkeit kleiner 0,2 mm hat. 

20 GemaB einer Weiterbildung des Verfahrens wird die aufgetragene- Beschichtung 
mit wenigstens einer weiteren Fest-Fliissig-Phase zur hnpragnierung katalytisch 
aktiver Materialien in Kontakt gebracht. 

Weiter wird vorgeschlagen, dass die impragnierte Beschichtung einer thermischen 
25 Behandlung unterzogen wird. Dabei ist es besonders vorteilhaft, dass die imprag- 
nierte Beschichtung bei Temperaturen von 200° C bis 1.000° C fur einen Zeit- 
raum von 1 Stunde bis 24 Stunden kalziniert werden. 

GemaB noch einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird vorgeschlagen, 
30 dass die aufgetragene Beschichtung reduziert wird. Dies erfolgt bevorzugt in einer 
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reduzierenden Atmosphare, wobei fur einen Zeitraum von 0,5 Stunde bis 
24 Stundenbevorzugt Temperaturen im Bereich von 50° C bis 650° C vorliegen. 

Weiter wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem der Katalysator-Tragerkorper 
5 zumindest teilweise elastisch verformt wird, so dass sich Risse in der Beschich- 
tung bilden. Unter einer „elastischen" Verformung sind insbesondere solche zu 
verstehen, die keine bleibende Verformung des Katalysator-Tragerkorpers zur 
Folge haben. Dies betrifft beispielsweise Biegebeanspruchungen, wobei das Mate- 
rial des Katalysator-Tragerkorpers nicht uber die Elastizitatsgrenze hinaus bean- 

40 sprucht wird. Unter Umstanden kann es jedoch auch sinnvoll sein, dass eine nach- 
tragliche Anpassung des Katalysator-Tragerkorpers mitsamt der Beschichtung 
erfolgt. Nicht nur. in diesem Zusammenhang ist es moglich, den Katalysator- 
Tragerkorper zumindest teilweise auch „plastisch" zu verfonnen, ihm also eine 
bleibende neue Gestalt zu geben. Die Verformung (elastisch und/oder. plastisch) 

15 hat wiederum zur Folge, dass Spannungen, insbesondere Zugspannxingen, im Ka- 
talysator-Tragerkorper bzw. der Beschichtung entstehen, welche die Rissbildung 
hinsichtlich der Beschichtung begunstigen. 

Als weiterer Aspekt wird ein Verfahren zur Herstellung eines organischen min- 
20 destens eine Doppelbindung und SauerstofF aufweisendes organischen Molekiils 
. vorgeschlagen, bei dem ein mindestens eine Doppelbindung ausweisendes organi- 
sches Molekuhl und Sauerstoff in Gegenwart eines erfindungsgemaBen Katalysa- 
tor-Tragerkorpers miteinander in Kontakt gebracht werden. Als Doppelbindungen 
aufweisende Molekule kommen insbesondere a-Olefine in betracht. Hierunter ist 
25 Propylen besonders bevorzugt. 

Weiter wird auch vorgeschlagen, dass zur Herstellung eines organischen mindes- 
tens eine Doppelbindung und Sauerstoff aufweisenden Molekiils ein mindestens 
eine Doppelbindung aufweisendes organisches Molekiil und Sauerstoff in mindes- 
30 tens einem Reaktor der oben beschriebenen Art in Kontakt gebracht werden. 
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AuBerdem wird ein Verfahren zur Herstellung eines wasseradsorbierenden Poly- 
mers vorgeschlagen, wobei erne Acrylsaure, erhaltlich als ein mindestens eine 
Doppelbindung aufweisendes organisches Molekul aus dem erfindungsgemaBen 
Verfahren, polymerisiert wird. 


Hinsichtlich eines Verfahrens zur Herstellung eines wasseradsorbierenden Hygie- 
neartikels wird vorgeschlagen, dass ein wasseradsorbierendes Polymer, vorzugs- 
• weise Superabsorber, welches nach dem vorstehenden Verfahren hergestellt wur- 
de, in mindestens einem Hygieneartikelbestandteil eingearbeitet wird. Ein solcher 

10 Hygieneartikelbestandteil ist vorzugsweise ein Windel- oder Damenbinden-Oore. 
Superabsorber sind wasserunlosliche, vemetzte Polymere, die in der Lage sind, 
unter Quellung und Aiisbildung von Hydrogelen groBe Mengen an Wasser, wass- 
rigen Flussigkeiten, insbesondere Korperflussigkeiten, vorzugsweise Urin oder 
Blut, aufzunehmen und unter Druck zuriickzuhalten. Superabsorber absorbieren 

15 vorzugsweise mindestens das 100-fache ihres Eigengewicht an Wasser. Weitere 
Einzelheitenzu Superabsorbern sind in „Modern Superabsorbent Polymer Tech- 
nology", F. L. Buchholz, A. T. Graham, Wiley-VCH, 1998" offenbart. Durch die- 
se charakteristischen Eigenschaften sind diese wasserabsorbierenden Polymere 
hauptsachlich in SanUarartikeln wie beispielsweise Babywindeln, Inkonti- 

20 nenzprodukten oder Damenbinden eingearbeitet. 

' Zusatzlich werden Fasem, Formkorper, Filme, Schaume, superabsorbierende Po- 
lymere, Detergentien, Spezialpolymere fur die Bereiche Abwasserbehandlung, 
Dispersionsfarben, Kosmetika, Textilien, Lederveredlung oder Papierherstellung 
25 Oder Hygieneartikel vorgeschlagen, die mindestens auf einem organischen min- 
destens eine Doppelbindung und Sauerstoff aufweisenden Molekul, vorzugsweise 
(Meth)Acrylsaure, basierenbzw. diese enthalten, die nach dem vorgenannten Ver- 
fahren erhaltlich sind. 

30 SchlieBlich wird noch eine Verwendung eines organischen mindestens eine Dop- 
pelbindung und Sauerstoff aufweisenden Molekuls , vorzugsweise 
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(Meth)Acrylsaure, besonders bevorzugt Acrylsaure, vorgeschlagen, erhaltlich 
nach dem erfindungsgemafien Verfahren zur Herstellung eines organischen min- 
destens eine Doppelbindung und Sauerstoff aufweisenden Molekiils in oder zur 
Herstellung von Fasern, Formkorpern, Filmen, Schaumen, superabsorbierenden 
5 Polymeren oder Hygieneartikeln, Detergentien oder Spezialpolymere fur die Be- 
reiche Abwasserbehandlung, Dispersionsfarben, Kosmetika, Textilien, Lederver- 
edlung oder Papierherstellung. 

Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Figuren naher erlautert Dabei 
10 zeigen die Figuren besonders bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele, auf die die Erfin- 
dung jedoch nicht begrenzt ist. Es zeigen: 

ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Katalysator-Tragerkorpers, 

eine-weitere Ausfuhrungsvariante eines Katalysator-Tragerkorpers, 

schematisch den Aufbau eines Reaktors umfassend eine Mehrzahl 
von Katalysator-Tragerkorpern, 

schematisch eine beschichtete Oberflache mit Rissen, wie sie bei 
einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel des Katalysator-Tragerkorpers 
vorliegt, 

schematisch die beschichtete Oberflache eines Katalysator- 
Tragerkorpers gemaB noch einer weiteren Ausfuhrungsvariante und 

schematisch ein Detail einer weiteren Ausfuhrungsvariante des 
Katalysator-Tragerkorpers. 

30 Fig. 1 zeigt schematisch und in einer perspektivischen Darstellung einen Kataly- 
sator-Tragerkorper 1, der als mehrwandige Blechkonstruktion 8 ausgefuhrt ist. 


Fig.l 
15 Fig. 2 
Fig. 3 

20 Fig. 4 
Fig. 5 

25 

Fig. 6 
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Auf der Oberflache 2 des Katalysator-Tragerkorpers 1 ist erne Beschichtung 3 
aufgetragen, die eine Vielzahl von Rissen4 aufweist. Die Blechkonstruktion 8 
umfasst zwei Bleche, die in vorgegebenen Verbindungsbereichen 18 miteinander 
verbunden sind. Dadurch werden zwischen den Verbindungsbereichen 18, min- 

5 destens einen, vorzugsweise mehrere, im wesentlichen parallel zueinander ange- 
ordnete Kanale 9 gebildet. Wahrend die Oberflache 2 bzw. die Beschichtung 3 im 
Kontakt mit den Reaktionsmedien (insbesondere einem mindestens eine Doppel- 
bindung aufweisenden organisehen MolekQl und Sauerstoff) in Kontakt stehen, 
dienen die Kanale 9 znr Fuhrung eines Kuhlnuttelstroms 15, der ein gewiinschtes 

10 .. Temperaturniveau bezuglich der katalytisch motivierten Reaktion einstellt. Be- 
zuglich der dargestellten Ausfuhrungsvariante ist ein regelmaBiger Aufbau der 
Blechkonstruktion 8 gewahlt, wobei die nebeneinander liegenden Kanale 9, die 
keine Querverbindung zueinander aufweisen, mit jeweils der gleichen Distanz 24 
voneinander beabstandet sind. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. 

15 

Fig. 2 zeigt schematisch und in einer Detailansicht ein weiteres Ausfuhrungsbei- 
. spiel eines erfindungsgemaBen Katalysator-Tragerkorpers 1. Der dargestellte Ka- 
talysator-Tragerkorper 1 umfasst eine Mehrzahl von Platten 10, die fur ein Fluid 
durchstrombare Offnungenll bilden. Wahrend der Katalysator-Tragerkorper 1 
20 nach Fig. 1 jeweils voneinander getrennte Kanale 9 umfasst, sind hier eine Viel- 
zahl von miteinander verbundenen Hohlraumen geschaffen, die eine Durchmen- 
gung des zwischen den Platten 10 verlaufenden Kuhlmittelstroms 15 ermoglichen. 
Die Platten 10 sind in bestimmten, hier punktformig ausgefuhrten, Verbindungs- 
bereichen 18 miteinander verbunden. Dabei werden kissenfdrmige Hohlraume 

25 bzw. Offhungen 10 gebildet, so dass ein sogenanntes „Thermoblech" gebildet ist 
(wie im iibrigen in Fig. 1 audi). Der Katalysator-Tragerkorper 1, der hier als 
Thermoblech 17 ausgefuhrt ist, ermoglicht ein gleichmaBiges Stromen des Kuhl- 
mittelstroms 15 im Inneren des Thermoblechs 17, wie durch die gestrichelten 
■Pfeile angedeutet. Auf der Oberflache 2 des Katalysator-Tragerkorpers 1 ist die 

30 Beschichtung 3 vorgesehen, wobei der Gasstrom21, der die Reaktionspartner 
umfasst, mdglichst in einer Richtung quer zum Kuhlmittelstrom 15 iiber die Be- 
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schichtung3 hinweggefiihrt wird (Prinzip: ,,Kreuzstrom-„ und/oder „Gegen- 
stromwarmetauscher"). DamiUasst sichein besonders gleichmafiiges Tempera- 
. turniveau uber die gesamte Oberflache 2 erzielen. 

5 Fig. 3 zeigt schematisch und im Detail einen Reaktor 25 mit einem Reaktions- 
raum 12, der von einer Wand 16 begrenzt ist. Die Wand 16 fixiert eine Mehrzahl 
von Thermoblechen 17, die in regelmafligen Abstanden 23 zueinander angeordnet 
sind. Die Thermobleche 17 bilden wiederum Offiiungen 11, durch die der Kuhl- 
mittelstrom 15 (wie gekennzeichnet) stromen kanri. Der Gasstrom21, der ein 

10 mindestens eine Doppelbindung aufweisendes organisches Molekiil und den Sau- 
erstoff umfasst, wird nach Moglichkeit quer dazu an der Beschichtung 3 der 
Thermobleche 17 entlang gefiihrt. Dadurch wird die exotherme Reaktion befor- 
dert In dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind die Verbindungsbereiche 18 
der Thermobleche 17 so angeordnet, dass die kissenforrnigen Offiiungen 11 im 

15 wesentlichen in einer Ebene 22 liegen. Es ist jedoch auch moglich, die Offiiun- 
gen 11 bzw. die Verbindungsbereiche 18 so anzuordnen, dass die Offiiungen 11" 
bezuglich benachbarter Thermobleche 17 versetzt zueinander positioniert sind, 
beispielsweise urn uber die gesamte Oberflache 2 einen gleichbleibenden Ab- 
stand 23 zu realisieren. Die Abstande reichen vorzugsweise von 50 p,m bis 1,5 cm, 

20 bevorzugt von 500 jam bis 5 mm und besonders bevorzugt von 750 pm bis 2 mm. 

Fig. 4 zeigt schematisch eine Aufhahme von einer in Beispiel 2 hergestellten Be- 
schichtung 3 mit Rissen 4. Die Risse 4 weisen dabei jeweils eine Lange 5 auf. Zur 
Bestimmung der Gesamtrisslange werden die einzelnen Langen 5 der Risse 4 in 
25 einer solchen Aufhahme addiert, wobei die sich daraus ergebende absolute Ge- 
samtrisslange auf die Bezugsflache von einem Quadratmeter bezogen wird. Bei 
der in Fig. 4 dargestellten Aufhahme sind relativ lange Risse zu erkennen, die ggf. 
miteinander zusammenhangen. 

30 Diese Aufschlammung wurde auf einen Katalysator-Tragerkorper aufgetragen, 
der im wesentlichen der Konstruktion aus Fig. 2 entspricht. 
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Hier wurde eine Flache betrachtet, die 32 mm 2 betragt. In diesem Bildausschnitt 
wurden die Risse dadurch vermessen, dass sie nachgefahren und aufaddiert wur- 
den. Die Addition der Risslangen in diesem Bildausschnitt ergaben eine absolute 
5 Gesamtrisslange von 27.512 um. Das entspricht, bezogen auf eine Einheitsflache 

von 1 m 2 eine (relative) Gesamtrisslange von 848 — . 

m 

Fig. 5 zeigt ebenfalls schematisch eine Aufiiahme einer weiteren Beschicbtung 3 
gemaJJ Beispiel 3 mit Rissen 4. Die dargestellten Risse 4 sind erkennbar kiirzer, 
10 dafur sind aber bier eine deutlich hohere Anzahl Risse 4 als in der Fig. 4 zu er- 
kennen. 

Die Aumahme ans Fig. 5 zeigt den Ausschnitt einer Beschichtung 3. 

15 Bei der in Fig. 5 gezeigten Aufhahme wurde eine etwas abweichende VergroBe- 
rung gewahlt, da die Risse 4 bier eine kleinere Lange 5 haben. Ein Vergleich der 
beiden Mafistabe aus den Fig. 4 und 5 lasst sicb durch die eingezeicbnete Refe- 
renzlange von 500 \im durchfuhren. Die ausgemessene Flache betragt in Fig. 5 
9, mm 2 . Als absolute Gesamtrisslange ergab sich ein Wert von 24.596 um. Das 

20 heifit mit anderen Worten, dass eine (relative) Gesamtrisslange von 2.515 vor- 
liegt. 

Fig. 6 zeigt schematisch ein Detail einer Ausfuhrungsvariante eines Katalysator- 
Tragerkorpers 1. Dargestellt ist ein Teil einer Platte 10, auf deren Oberflache 2 die 
25 Beschichtung 3 vorgesehen ist Die Beschichtung 3 hat mehrere Risse 4, die eine 
Breite 19 haben und sich iiber mindestens 80 % der Schichthohe 6 erstrecken. Die 
Beschichtung 3 umfasst zudem verschiedene Bestandteile 7, die u. a. eine kataly- 
tische Reaktion eines mindestens eine Doppelbindung aufweisenden organischen 
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Molekiils mit Sauerstoff begiinstigen. Die Platte 10 ist hier mit einer Blechdi- 
cke 14 ausgefuhrt, die im Bereich von 100 fxm bis 50 mm liegt. 

Auf der der Beschichtung 3 abgewandten Seite der Platte 10 ist das Kiihlmittel 20 
5 angeordnet, welches ggf. an der innenliegenden Seite der Platte 10 entlang stromt 
und sornit einen gleichmaBigen Abtransport der durch die katalytische Reaktion 
entstandenen Warme sicherstellt. 

Ferner wird die Erfmdung anhand von nicht limitierenden Beispielen naher erlau- 
10 tert: 

Beispiele 

15 1. Herstellung des Katalysatorrohpulvers 

Es wurden nach DE OS 16 18 744 als Precurser 424 g Ammonium-para- 
molybdat, 47 g Ammonium-meta-vanadat und 27 g Ammonium-para-wolframat 
getrennt in destillieriem Wasser gel6st,"die erhaltene Losungen gemischt und die 
20 Mischung mit 236 g Kieselsauresol versetzt. Die erhaltene Aufschlammung wurde 
getrocknet und der feste Kuchen durch Kugelmahlen pulverisiert, urn das Kataly- 
satorrohpulver zu erhalten. 

2. Vergleichsbeispiel einer Beschichtung (zu Fig. 4) 

25 

lOOg Katalysatorrohpulver und 5g Aerosil® 200 (Degussa AG, Deutschland) wur- 
den mit 120g vollentsalztem Wasser unter Riihren vermengt und homogenisiert 
und anschlieBend auf eine zu beschichtende Flache eines Stahlblechs (1.457 nach 
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DIN EN 10 027; Blechdicke 0,5 mm, Flache 50 * 300 mm) gegossen. Die Flache 
ist von seitliehen Begrenzungen mit einer von der Oberflache der Flache ausge- 
messenen Hohe von. 1 mm umgrenzt, so dass diese Hohe der Begrenzung die ma- 
. ximale Beschichtungsdicke bestimmt Die Flache wurde vor dem Beschichten 

5 zunachst entfettet und dann Sandgestrahlt. Uber die seitliehen Begrenzungen wur- 
de uberstehende Beschichtungsdispersion abgezogen, urn eine einheitliche 
Schichtdicke von 1 mm zu erzielen. Nach Trocknung bei Raumtemperatur wurde 
kalziniert Hierzu wurde mit einer Heizrate von 120 K/min bis 550°C aufgeheizt, 
anschlieBend wurde mit einer Heizrate von 2 K/min auf 570°C aufgeheizt. Diese 

10 Temperatur wurde 30 Minuten gehalten und anschlieBend mit einer Abkiihlrate 
von 5 K/min uber 10 Minuten und anschlieBend sich exponentiell verlangsamen- 
den Abkiihlrate auf Raumtemperatur abgekiihlt Die Haftung betrug weniger als 
10N/m 2 . 

15 3 . ErfindungsgemaBe Beschichtung (zu Fig. 4) 

Hierzu wurde dem vorstehenden Beispiel gefolgt, wobei zusatzlich 0,5g Tylose® 
: (Zelluloseether) zur Herstellung der Beschichtungssuspension verwand' wurden. 
Die Haftung betrug 500 N/m 2 . 

20 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Katalysator-Tragerkorper (1) aufweisend eine Oberflache (2), auf der 
eine mit der Oberflache verbundene Beschichtung (3) vorgesehen ist, 
wobei es sich bei dem Katalysator-Tragerkroper (1) um ein Thermoblecb 
handelt und wobei die Beschichtung auf der Aussenseite des Thermoble- 
ches angebracht ist. 

2. Katalysator-Tragerkorper (1) nach Anspruch 1, wobei die Beschich- 
tung (3) Risse (4) mit einer Lange (5) aufweist, wobei diese Langen eine 
Gesamtrisslange von hochstens 500 m/m 2 [Meter pro Quadrataeter] zei- 
gen. 

3. Katalysator-Tragerkorper nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Beschich- 
tung (3) eine Haftzugfestigkeit von mindestens 500 N/m 2 [Newton pro 
Quadrataeter] aufweist. 

4: Katalysator-Tragerkorper (1) aufweisend eine Oberflache (2) auf der eine 
mit der Oberflache verbundene Beschichtung (3) vorgesehen ist, wobei 
die Beschichtung (3) Risse (4) mit einer Lange (5) aufweist, wobei diese 
Langen eine Gesamtrisslange von mindestens 500 m/m [Meter pro 
Quadrataeter] zeigen und wobei die Beschichtung (3) eine Haftzugfes- 
tigkeit von mindestens 500 N/m 2 [Newton pro Quadrataeter] aufweist. 

5. Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche 
, wobei die Beschichtung (3) eine Schichtdicke (6) hat, die mindestens 
0,02 mm [Millimeter] betragt. 

6. Katalysator-Tragerkorper (1) nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Be- 
schichtung (3) Risse (4) mit einer Lange (5) aufweist, wobei eine Ge- 
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10 

© 


o 


samtrisslange von mindestens 1000 m/m 2 [Meter pro Quadratmeter] vor- 
liegt 

Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 6 , wobei 
dieser mit einem ersten thennischen Ausdehnungskoeffizienten ausge- 
fuhrt ist und die Beschichtung (3) einen zweiten thennischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten hat, wobei die beiden thennischen Ausdehnungskoef- 
fizienten zumindest bei einer Temperatur aus einem Bereich von 20 °C 
bis 650 °C eine Abweichung von zumindest 10 % aufweisen. 

Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Beschichtung (3) eine katalytisch aktive Beschichtung (3) zur 
Partialoxidation von Propen und Acrolein isi 


15 9. Katalysator-Tragerkorper (1 ) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Beschichtung (3) mindestens einen inerten Bestandteil (7) um- 
fasst. 

10. Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
20 wobei die Beschichtung (3) wenigstens einen Silizium oder Aluminium 

und Sauerstoff beinhaltende Bestandteil (7) umfasst. 

1 1 . Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 1 0 , wobei 
der Katalysator-Tragerkorper (1) mit metallischern Material aufgebaut 

25 ist 


12. Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 1 1 , wobei 
der Kataiysator-Tragerkorper(l) eine mehrwandige Blechkonstrukti- 
on (8) mit mindestens einem fur ein Fluid durchstrombaren Kanal (9) 
30 umfasst. 
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13. Katalysator-Tragerkorper (1) nach Anspruch 11 oder 12 , wobei der 
Katalysator-Tragerkorper (1) eine Mehrzahl von Platten (10) umfasst und 
diese fur ein Fluid durchstrombare Offhungen (1 1) bilden. 

5 14. Katalysator-Tragerkorper (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 10„ wobei 
der Katalysator-Tragerkorper (1) mit keramischen Material aufgebaut ist. 

15. Reaktor(25) zur Herstellung von polymerisierbaren Monomeren mit 
wenigstens einen fur ein Fluid durchstrombaren Reaktionsraum (12), 

10 wobei der wenigstens eine Reaktionsraum (12) zumindest einen Kataly- 

sator-Tragerkorper (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche umfasst. Q 

16. Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung (3) auf einer Oberfla- 
che(2) eines Thennobleches als Katalysator-Tragerkorper (1), umfas- 

15 send zumindest folgende Schritte: 

Herstellen einer Fest-Flussig-Phase mit einem Katalysator, der ge- 
eignet zur Herstellung eines organischen mindestens eine Doppel- 
bindung und Sauerstoff aufweisenden Molekiils ist, 
Auftragen der Fest-Fliissig-Phase auf einer Aussenseite des 

20 Thermobleches, 

Ausbilden einer Beschichtung (3) auf der Aussenseite des Thermo- 
bleches. 

17. Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung (3) auf einer Oberfla- 
95 che(2) eines Katalysator-Tragerkorpers (1), umfassend zumindest fol- 
gende Schritte: 

Herstellen einer Fest-Fliissig-Phase mit einem Katalysator, der ge- 
eignet zur Herstellung eines organischen mindestens eine Doppel- 
bindung und Sauerstoff aufweisenden Molekiils ist, 
30 - Auftragen der Fest-Fliissig-Phase auf einen Katalysator- 

Tragerkorper (1), 
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Ausbilden einer Beschichtung (3), die Risse (4) mit einer Lange (5) 
.aufweist, wobei eine Gesamtrisslange von mindestens 500 m/m 2 
[Meter pro Quadratmeter] vorliegt. 

5 18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, wobei der Katalysator- 
Tragerkorper (1) vor dem Auftragen der Fest-Fliissig-Phase haftverbes- 
semd behandelt wird. 

19. Verfahren hach Anspruch 18, wobei wenigstens einer der folgenden 
10 Schritte durchgefuhrt wird, insbesondere in Bezug auf Katalysator- 

Tragerkorper (1) aus metallischem Material: 

a) Abrasivstrahlen der Oberflache (2); 

b) Spanen der Oberflache (2); 

c) Reinigen der Oberflache (2); 

15 * d) Thermische Behandlung der Oberflache (2). 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 19, wobei das Auftragen der 
Fest-Fliissig-Phase wenigstens gemaB einem der folgenden Schritte er- 
folgt: Aufepriihen, Verstreichen, GieBen, Eintauchen. 

20 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 20 , wobei der Katalysator- 
Tragerkorper (1) nach dem Auftragen der Fest-Fliissig-Phase getrocknet 
wird. 


25 22. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 21, wobei die Ausbildung 
der Beschichtung (3) durch Kalzinieren erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 22, wobei die aufgetragene 
Beschichtung (3) mit wenigstens einer weiteren Fest-Fliissig-Phase zur 
30 Impragnierung katalytisch aktiver Materialien in Kontakt gebracht wird. 
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24. Verfahren nach Anspruch 23, wobei die impragnierte Beschichtung (3) 
einer. thermischen Behandlung unterzogen wird. 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 24, wobei die aufgetragene 
Beschichtung (3) reduziert wird. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 25, wobei der Katalysator- 
Tragerkorper (1) zumindest teilweise elastisch verformt wird, so dass 
sich Risse (4) in der Beschichtung (3) bilden. 

27. Verfahren zur Herstellung eines organischen mindestens eine Doppelbin- 
dung und Sauerstoff aufweisenden Molekiils, wobei ein mindestens eine 
Doppelbindung aufweisendes organisches Molekul und Sauerstoff in Ge- 
genwart eines Katalysator-Tragerkorpers (1) nach einem der Anspriiche 1 
bis 14 miteinander in Kontakt gebracht werden. 

28. Verfahren zur Herstellung eines organischen mindestens eine Doppelbin- 
dung und Sauerstoff aufweisenden Molekuls, wobei ein mindestens eine 
Dopp.elbindung aufweisendes organisches Molekul und Sauerstoff in 
mindestens einem Reaktor (25) nach Anspruch 15 in Kontakt gebracht 
werden. 

29. Verfahren zur Herstellung eines wasserabsorbierenden Polymers, wobei 
eine gereinigte Acrylsaure, erhaltlich als ein mindestens eine Doppelbin- 
dung aufweisendes organisches Molekul aus einem Verfahren nach ei- 
nem der Anspriiche 27 oder 28, polymerisiert wird. 

30. Verfahren zur Herstellung eines wasserabsorbierenden Hygieneartikels, 
wobei ein wasserabsorbierendes Polymer, erhaltlich nach Anspruch 29, 
mit mindestens einen Hygieneartikelbestandteil kombiniert wird. 
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31. Fasern, Formkoiper, Filme, Schaume, superabsorbierende Polymere, 
Detergentien, Spezialpolymere fiir die Bereiche Abwasserbehandlung, 
Dispersionsfarben, Kosmetika, Textilien, Lederveredelung oder Papier- 
herstellung oder Hygieneartikel, mindestens basierend auf oder beinhal- 
5 tend ein organisches mindestens eine Doppelbindung und Sauerstoff 

aufweisendes Molekul, erhaltlich nach einera Verfahren nach Anspruch 
27 oder 28. 

-32. Verwendung eines organischen mindestens eine Doppelbindung und 
10 Sauerstoff aufweisenden Molekiils, erhaltlich nach einem Verfahren nach 

Anspruch 27 oder 28 in oder zur Herstellung von Fasern, Formkorpern, 
Filnien, Schaumen, superabsorbierenden Polymeren oder Hygienearti- 
keln, Detergentien oder Spezialpolymere fur die Bereiche Abwasserbe- 
handlung, Dispersionsfarben, Kosmetika, Textilien, Lederveredelung o- 
1 5 der Papierherstellung. ■ 


39 


THIS PAGE BLANK (uspto) 


WO 2005/011858 PCT/EP2004/008590 

1/3 



THIS PAGE BLANK (uspto) 


WO 2005/011858 


2/3 


PCT/EP2004/008590 



THIS PAGE BLANK (uspto) 


WO 2005/011858 


3/3 


PCT7EP2004/008590 



THIS PAGE BLANK (uspto) 


i"/EP2004/008590 


A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER , 

IPC 7 B01J19/32 B01J19/24 C07C57/04 C07C45/35 B01J35/04 
B01J37/02 B01J37/00 

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 


B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 B01J C07C 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 


Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 


C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category • Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


DE 101 08 380 A (DEG INTENSE TECHNOLOGIES 
& SER) 5 September 2002 (2002-09-05) 
cited in the application 
the whole document 

DE 199 52 964 A (BASF AG) 
10 May 2001 (2001-05-10) 

column 5, line 62 - column 6, line 29 

DE 100 31 347 A (BASF. AG) 
4 January 2001 (2001-01-04) 


column 5, line 28 - line 50 


1-32 


1,8,9, 
11-13, 
15,28-32 


1,8,9, 
11-13, 
15-25, 
27-32 


-/- 


m 


Further documents are listed in the continualion of box C. 


Patent family members are listed in annex. 


• Special categories of died documents : 

•A* document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

•E' earlier document but published on or after the International 
filing date 

V document which may throw doubts on priority ctaim(s) or 
which Is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

■P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 


T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
Invention 

'X' document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document Is taken alone 

'V documenl of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

•&• document member of the same patent family 


Date of the actual complelion of the inlemational search 

8 December 2004 

Date of mailing of the international search report 

16/12/2004 

Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Ri]swijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 

Authorized officer 

Vlassis, M 


Form PCT/ISA/210 (second sheet) {January 2004) 


page 1 of 2 


. . ./EP2004/008590 

C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 

Category • 

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 

Relevant to ctaim No. 

v 
X 

Uo 3 891 b/b A K WtlUtlMbALH bUIMItK tl AL; 

1 —7 i 
1 / j 


24 June 1975 (1975-06-24) 

9-13, 



16-26 


the whole document 

* 

X 

EP 0 040 666 A (ROEHM GMBH) 

1,14,15, 


2 December 1981 Qi98l-i£-U£j 



page 14, line 21 - page 15, line 8 



page 17, line 22 - page 18, line 24 



claims 8,12; figure 1 


X 

DE 29 42 359 A (DAIKIN IND LTD) 

1,12,14, 


26 June 1980 (1980-06-26) 

15,27-32 


the whole document 




Q 

o 

1 

: 


Form PCT/ISA/210 (continuation ol second sheol) (Januaiy 2004) 


page 2 of 2 


y iiiemuers 


Patent document 
cited In search report 

DE 10108380 


DE 19952964 


05-09-2002 


10-05-2001 


DE 10031347 


US 3891575 


04-01-2001 


24-06-1975 


EP 0040666 


02-12-1981 


DE 2942359 


26-06-1980 


DE 
EP 


DE 
DE 
CA 
DE 
EP 
ES 
JP 


JP 
DE 


'EP2004/008590 


10108380 Al 
1234612 A2 


DE 19952964 Al 

DE 50006848 Dl 

WO 0132301 Al 

EP 1232004 Al 

JP 2003513056 T 


DE 10031347 Al 
JP 2001038195 A 


DE 2304001 Al 

DE 2304351 Al 

DE 2351237 Al 

FR 2215266 Al 

GB 1445273 A 

IT 1006160 B 

NL 7400525 A 
SE 400713 B 


3019731 Al 
3048455 Al 
1174831 Al 
3160988 Dl 
0040666 Al 
8202775 Al 
57018631 A 


55056823 A 
2942359 Al 


05-09-2002 
28-08-2002 


10-05-2001 
22-07-2004 
10-05-2001 
21-08-2002 
08-04-2003 


04-01-2001 
13-02-2001 


01-08-1974 
01-08-1974 
24-04-1975 
23-08-1974 
11-08-1976 
30-09-1976 
30-07-1974 
10-04-1978 


03-12-1981 
22-07-1982 

25- 09-1984 
03-11-1983 
02-12-1981 
16-05-1982 
30-01-1982 

26- 04-1980 
26-06-1980 


Form PCT/ISA/210 (pi 


lamiry annex) (January 2004) 


I ' /EP2004/008590 

A. KLASS1FI2IERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES ' 

IPK 7 B01J19/32 B01J19/24 C07C57/04 C07C45/35 B01J35/04 
B01037/02 B01J37/00 

Nach der Internationalen Patentklassifikatlon (IPK) oder nach der nationalen Klassifikalion und der IP K 

B. RECHERCH1ERTE GEBIETE — 

Recherchierter MindestprOfsloff (Klassifikalionssystem und Klassifikationssymbole ) " ™ 

IPK 7 B01J C07C 


Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweil diese unter die recherchierten Gebieie fallen 


Wahrend der internalionalen Recherche konsultterle elektronlsche Dalenbank (Name der Datenbank und evil, verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 

C. ALSWl 

ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 

Kategorie* 

Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 

Betr. Anspruch Nr. 

X 
X 
X 

DE 101 08 380 A (DEG INTENSE TECHNOLOGIES 
& SER) 5. September 2002 (2002-09-05) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

DE 199 52 964 A (BASF AG) 
10. Mai 2001 (2001-05-10) 

Spalte 5, Zeile 62 - Spalte 6, Zeile 29 

DE 100 31 347 A (BASF AG) 
4. Januar 2001 (2001-01-04) 

Spalte 5, Zeile 28 - Zeile 50 

-/— 

I- 32 

1,8,9, 

II- 13, 
15,28-32 

1,8,9, ' 
11-13, 
15-25, 
27-32 

X Weltere Veroffenllichungen sind der Forlsetzung von Feld C zu v Siehe Anhang Palentfamilie 
i 1 enlnehmen A 

• Besondere Kalegonen von angegebenen Veroffentlichungen : "T" Spalere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum ~ 
"A" Ver&ffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technlk definiert, oder dem Priorilatsdatum veroffenilichl worden 1st und mit der 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 

alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen T^^SS^S^^^ Pfln2lpS der ihr zu 9^ndeliegenden 
Anmeldedatum veroffenilichl worden ist , v . J n !„ an 9 e 9 eDen «» 

scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffenllichungsdatum einer erfinderischer Taligkeil beruhend betrachtet werden 

anderen im Recherchenberlcht genannten Veroffentlichung belegt werden .y \/ a r*ff an u;^ t * u ^ o _ . , 

soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie Y Veroffenlhchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
ausgefQhrt) 1 kann nicht als auf erf mdenscherTatigkeil beruhend betrachtet 

•O- Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung ^^n^^^Jf^^ ^ S"? °? er mehreren anderen 
eine Benulzung, eine Aussteilung oder andere MaBnahmen bezieht ^Z^^^^S^Si n^S^S™* 1 ™* 

•P- Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach verbmdung rur einen Fachmann naheliegend ist 
dem beanspruchten Priorilatsdatum veroffentlicht worden ist & Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patenlfamilie 1st 

Datum des Abschlusses der internalionalen Recherche 

8. Dezember 2004 

Absendedalum des internalionalen Recherchenberichls 

16/12/2004 

Name und Postanschrifl der Internationalen RecherchenbehSrde 

Europaisches Patenlamt, P.B. 5816 Patenllaan 2 
NL-.2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 

Bevollmachligter Bediensleter 

Vlassls, M 


Formblall PCT/ISA/210 (Blalt 2) (Januar 2004) 


Seite 1 von 2 


../EP2004/008590 


Kalegorie* 


C(Fortsetrung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Bezeichnung der Verotfentlichung, sowell erforderlich unter Angabe der In Betrachl kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


US 3 891 575 A (WEIDENBACH GUNTER ET AL) 
24. Juni 1975 (1975-06-24) 

das ganze Dokument 

EP 0 040 666 A (ROEHM GMBH) 

2. Dezember 1981 (1981-12-02) 

Seite 14, Zeile 21 - Seite 15, Zeile 8 

Seite 17, Zeile 22 - Seite 18, Zeile 24 

Anspriiche 8,12; Abbildung 1 

DE 29 42 359 A (DAIKIN IND LTD) 
26. Juni 1980 (1980-06-26) 
das ganze Dokument 


1-7, 

9-13, 

16-26 


1,14,15, 
27-32 


1,12,14, 
15,27-32 


O 


Formbtall PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004) 


Seite 2 von 2 


. ./EP2004/008590 


lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Verdffentlichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamllie 


Datum der 
Verdffentlichung 


DE 10108380 


05-09-2002 


DE 
EP 


10108380 Al 
1234612 A2 


DE 19952964 


10-05-2001 


DE 19952964 Al 

DE 50006848 Dl 

WO 0132301 Al 

EP 1232004 Al 

OP 2003513056 T 


DE 10031347 


US 3891575 


04-01-2001 


DE 10031347 Al 
JP 2001038195 A 


24-06-1975 


DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 


Al 
Al 


2304001 
2304351 
2351237 Al 
2215266 Al 
1445273 A 
1006160 B 
7400525 A 
400713 B 


EP 0040666 


02-12-1981 


DE 
DE 
CA 
DE 
EP 
ES 
JP 


3019731 Al 
3048455 Al 
1174831 Al 
3160988 Dl 
0040666 Al 
8202775 Al 
57018631 A 


DE 2942359 


26-06-1980 


JP 
DE 


55056823 A 
2942359 Al 


05-09-2002 
28-08-2002 


10-05-2001 
22-07-2004 
10-05-2001 
21-08-2002 
08-04-2003 


04-01-2001 
13-02-2001 


01-08-1974 

01- 08-1974 

24- 04-1975 
23-08-1974 
11-08-1976 
30-09-1976 
30-07-1974 
10-04-1978 

03-12-1981 
22-07-1982 

25- 09-1984 
03-11-1983 

02- 12-1981 
16-05-1982 
30-01-1982 


26-04-1980 
26-06-1980 


FoimblaU PCT71SA/21 0 (Anhang Palenttamille) (Januar 2004) 


This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

STONES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE (S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: __ 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 


